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Den foreliggende oppfinnelse vedr#rer en anordning ved en 
elektrolytisk celle, anode og katode sora angitt i innled- 
ningen til det etterf algende patentkrav 1. Dessuten ved- 
5 r0rer oppfinnelsen en f remgangsmSte til f remstilling av 

anode og katode i elektrolytisk celle slik det er angitt i 
innledningen til krav 8. Oppfinnelsen vedr0rer ogsa en an- 
vendelse av elektrolytisk celle med anode og katode • 

10 Oppfinnelsen har befatning med den teknologi som gar ut pa 
a fremstille oksidanter som benyttes til k oksidere orga- 
nisk materiale i vassker, samt organisk materiale p& par- 
tikler i vassker, og til a destruere bakterier, sporer, 
mikroorganismer, alger og virus. 

15 

Kjente metoder som er i bruk i dag 

I dag produseres det anoder (elektroder) som er laget ved 
bruk av elektrolytisk p&legging av edelmetaller i tynne lag 
pS et substrat. Disse elektrodene har imidlertid en rela- 
20 tivt kort levetid og taler ikke a bli utsatt for he>y spen- 
ning over tid. Blir de utsatt for h#y spenning vil de bren- 
ne opp. Under prosessen skjer det en oppl0sning/utf elling 
fra anoden slik at denne blir taeret opp. 

25 Det lages ogsa anoder av rene raetaller eller legeringer av 
slike og som ikke tilh0rer edelmetall-gruppen, men disse 
tseres raskt bort i bruk, produserer ikke den 0nskede oksi- 
dant, eller kan ikke p£trykkes den 0nskede spenning* 
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Det er ogs& en annen mindre kjent metode som er i bruk som 
gar ut pk at tantal, platina, iridium eller en blanding av 
disse valses ned til mellom 0,015 og 0,035 mm og sveises 
5 fast til en kjernen for en anode .som er laget av titan, 

aluminium eller kobber, Ved denne metode benyttes det frik- 
sjonssveising. Levetiden for disse elektrodene er lengre 
enn for elektrodene som er laget ved bruk av elektrolyse, 
De tSler betraktelig hsyere spenning (volt) og str0mstyrke 

10 (ampere) . Med disse fortrinn i variabler for elektrolyse- 
prosessen, d.v.s. 'spenning fra 0 -380V og striamstyrke fra 
0-1000 Amp, produseres det blandings-oksidanter med en 
svasrt hiay reaktivitet, styrke og mulighet til funksjons- 
balansert innbyrdes balanse av de enkelte oksidanter (Cl 2 , 

15 C10 3 ~, O3, 0 2 , H 2 0 2 , (OH), (C10H), (O)), som overgar effekten 
av, og reduserer U0nsket effekt av, oksidant fra anoder 
produsert ved andre metoder. 

Begrensninger f or fremstilling ved denne metode er varia- 
20 sjonsbredde i blanding av legering. Eksempelvis vet en at 
platina/iridium-legeringer (Pt/Ir) med mer enn 20% iridium 
er vanskelig a valse ned til 0nsket tykkelse. Pr i dag sa 
. kjenner man at legeringen kan valses ned til ca 33 mikxon 
(0,033ram) . H0yere konsentras joner av Ir medftarer enda 
25 „ st0rre problemer, og den fremstilte folie blir ofte spr0. 
Det er ogsa anskelig at folien har stor hardhet for 4 0ke 
den mekanisk slitasjemot stand, Samtidig er foliens tykkelse 
avgj0rende for hvor mye av enkelte oksidanter som produser- 
es i gitt vaeske ved gitt spenning (V) og str0mstyrke (A) . 
30 En vet videre at for eksempel ren platina rent teknisk, kun 
kan valses ned til 15 mikron (0, 015 mm) • Under denne tyk~ 
kelsen far man ikke tett folie (porer) . 

I senere tid har metoder for vakuum/plasma-p4spr0yting av 
35 tantal og edelmetaller etter den ovenfornevnte metode ut- 
videt anvendelsespotensialet ved at en har utviklet metoder 
for pSspr0yting av tynnere belegg, og samtidig 0kt varia- 
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sjonsbredde av blanding av legering med 100% poretetthet og 
dermed utvidelse av spesifikke anvendelsesomrader . 

De kjente elektrolyseprosesser frembringer i sin enkleste 
5 form Cl 2 som oksidas jonsmiddel . 0yrige oksidanter (C103", 
0 3 r 0 2/ H 2 0 2 , (OH), (ClOH), (O)) er imidlertid langt mer 
kjemisk reaktive, og frembringes ved edelmetallpalegging av 
et substrat hvorpa spenning pitrykkes i skala hvor 
Farradays Lov overskrides. 

10 

Av disse er radikalene i saerstilling de kraftigste oksida- 
sjonsmidlene, b&de med hensyn pi effekt og usnskede side- 
virkninger (halogenerte f orbindelser med organisk materi- 
ale) . Problemet med de kjente elektrolyseprosesser er at 

15 radikalene ikke kan utnyttes vesentlig da de har en levetid 
pa tusendels sekund og saledes bare opptrer i umiddelbar 
neerhet av anodeoverflaten. Da kun en meget liten del av 
prosessert vaeskemengde gjennom en elektrolytisk celle 
kommer i kontakt med denne anodeoverf laten, kan ikke store 

20 vaeskemengder effektivt utsettes for radikalplivirkning for 
reaksjon med organiske f orbindelser , bakterier, virus etc, 
og som man 0ns ker k eliminere fra vasken. 

Ved kjente elektrolyseprosesser dannes det "hydrogen ved 
25 katoden. Hydrogen nedsetter sterkt oksidant-dannelsen ved 
anoden siden hydrogenet danner vann n&r det kommer i 
kontakt med oksidant. Dette gj elder i sasrdeleshet OH- 
radikaler i kontakt med hydrogen. Hydrogengassen nedsetter 
ogsii ledningsevnen i vassken nar den opptrer i spennings- 
30 feltet mellom anode og katode og i kontakt med anode, 

Det er et formal med oppf innelsen a frembringe en ny og 
forbedret konstruksjon for en elektrode som skal benyttes 
til a danne oksidanter som nevnt ovenfor, eksempelvis Cl 2 , 
35 Cl0 3 ~, O3, 0 2 , H 2 0 2 , (OH), (ClOH) , (O) , og som kan utnytte 
radikalproduks jonen ved anodeoverf laten optimalt. 



20 



25 



35 
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Det er videre et formal med oppfinnelsen k frembringe en ny 
og forbedret konstruksjon for en elektrode der nedsatt 
oksidasjonseffekt som f0lge av hydrogenintef erens mellom 
anode og katode og pa katode unngSs. 

5 

Det er videre et formal ved oppfinnelsen k bringe tilnasrmet 
all vesske i kontakt med nseromradet til anode hvor radikaler 
utvikles, og hvor radikaler har en levetid pa noen 
tusendels sekund (millisekund) . Ved at radikalene er det . 
10 suverent dominerende oksidas jonsmiddel, ogsa med hensyn pa 
U0nskede bivirkniriger av 0vrige oksidas jonsmidler r er det 
sentralt for oppf innelseshuayden at man, sammenlignet med 
kjent teknologi i betydelig grad radikalpAvirkningen pa 
0nsket desinfisert/oksidert materiale. 

15 

Det er ogsa et formal med oppfinnelsen & fremstille en 
anode hvor ef f ektf orbruk, nkr den kobles opp i en krets som 
ifalge oppfinnelsen, i forhold til prosessert vaeskevolum 
reduseres betydelig/ 

Det er ogsa et formal med oppfinnelsen k frembringe en ny 
og forbedret f remgangsmate hvormed man pk en enkel mate kan 
fremstille en elektrode som har h0yere ytelse under bruk 
enn de tidligere kjente elektroder. 

Videre er det et formal med oppfinnelsen a frembringe en 
anvendelse av elektroden. 

Anordningen, f remgangsmaten og anvendelsen ifolge oppf in- 
30 nelsen er kjennetegnet ved de trekk som fremgar av karak- 
teristikken i de etterfelgende selvstendige krav. 

Ytterligere trekk ved oppfinnelsen er angitt i de uselv- 
stendige krav. 



If0lge foreliggende oppfinnelse er det derved frembrakt en 
metode som egner seg til k benytte trader, strikket, vevd 
eller flettet tradduk av metaller for anvendelse til, og 
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produksjon av en anode og /eller en katode som kan brakes 
til a produsere en blanding av oksidanter og spesielt 
radikaler ved bruk av elektrolyse. 

Oppfinnelsen karakteriseres ved at en anode saramenstilles 
med trader eller tradduk vevd f stikket eller flettet av 
tantalum, niobium, hafnium, zirkonium , platina, rhodium, 
iridium, ruthenium, palladium, eller en legering av disse, 
eller en blanding med ulike trader av ovenf orstaende 
inetaller . 

Oppfinnelsen karakteriseres av at katode saramenstilles med 
trader eller en tradduk vevd, strikket eller flettet av 316 
L staltr£der, eller heryere legert ledende og resistent 
materiale. 

Videre karakteriseres oppfinnelsen ved at trader eller 
anodeduk og katodeduk kan sammenf0yes tett saramen uten 
kortslutningskontakt ved at en skilleduk, merabran eller 
grov-rutet duk i ikke-ledende oksidantbestahdig materiale, 
hvor n^dvendig anbringes mellom anode og katode for a 
skille disse for A hindre kortslutningskontakt. 

Ifolge en foretrukket utfgrelse av oppfinnelsen kan et godt 
ledende materiale anbringes p& anode og katode, enkeltvis 
eller i et grovt rutenuanster, og deretter isoleres med 
oksidantbestandig isolerende materiale fra elektrolytt for 
a gi jevn stromgjennomgang over det eksponerte tr£d eller 
dukareal. 

Videre karakteriseres oppfinnelsen ved at anode/katode 
anbringes i en vaeskestr0m som ma passere gjennom 
anode/katode, eller at anode/katode plasseres i et kar for 
produksjon av oksidant. 

Videre karakteriseres oppfinnelsen ved ai en i elektrolyse 
i ferskvann kan benytte bade katodeduk og anodeduk i SS316L 
eller h0yere legert metall. 
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Videre karakteriseres oppfinnelsen ved at en i elektrolyse 
i ferskvann i stedet for vevd, strikket eller flettet duk 
kan benytte plate i SS316L som er perforert ved hjelp av 
5 fotokjemi som erstatning for duk.. 

Fordeler med foreliggende nye metode 

Ved a pafare elektrisk str0m, med hoy strjaratetthet som 
overskrider Farradays Lov til et tr&doppsett eller en vevd, 
10 strikket eller flettet duk av et metall eller et edelmetall 
som beskrevet vil en oppna stor produksjon av radikaler og 
reaktive oksidanter, Denne produksjonen medf0rer saerdels 
god effekt ved oksidering av organisk materiale og desin- 
fisering. 

15 

Den foreliggende oppfinnelse skiller seg fra eksisterende 
elektrolytiske celler/prosesser der effekten av radikaler, 
ozon, hydrogenperoksid, klordioksid og hypokloritt frem- 
stilles fra anoder med edelmetall belegg som fremstiller de 
20 reaktive oksidanter, ved at det frembringes en elektrode- 
konstruksjon hvormed radikalproduks jonen kan utnyttes mere 
optimalt erin tidligere, 

Dette kan oppn^s ved at anoden har en utf orming hvor denne 
25 er en duk av metall som beskrevet med tradavstand fra 100 
mikron. til 5000 mikron eller ruteapning fra 18 mikron til 
5000 mikron hvor metallet pAtrykkes spenning overskridende 
Farradays Lov hvorpA ekstrem oksidantproduksjon oppstar i 
anodens nsromrade . . 

30 

Ved anvendelse av elektrodekonstruks jonen ifalge oppfinnel- 
sen, bringes vaeske som skal behandle f til a passere en 
tradnettduk hvor apningene i duken har en Apningsstarrelse 
p& minimum 15 mikron (15 vim) • Ved passering vil radikal- 
35 reaks jonen med noen tusendels levetid p&virke tilnaermet all 
den vasske som strommer gjennom duken. Andre elektrolytiske 
oksidasjonsprosesser oppnAr 1-3% radikalef fekt ved anode- 
overflate. Ved den foreliggende oppfinnelse oppn&s det en 
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virkningsgrad pa 95-98% utnyttelse av radikalef fekt- Dette 
koiraaer av at opptil 95-98% av vaesken passerer naeromradet 
til anoden hvor radikalene har sin levetid idet vaasken 
faktisk strommer gjennom den finmaskede anoden. 

5 

Den foreliggende oppfinnelse skiller seg fra eksisterende 
elektrolytiske celler/prosesser ved at anode og katode kan 
fpres svaert tett sammen ved hjelp av en avstandslegemer 
(spacer) eller skilleduk, fremstilt av et grovrutet ikke- 
10 ledende materiale. Dette innebarer at man ved oppfinnelsen 
kan oppna h#y stremtetthet med svasrt lav spenning, noe som 
igjen innebaerer at Farradays Lov overs kr ides og det frem- 
bringes en 0nsket produksjon av reaktive oksidanter. 

15 Den foreliggende oppfinnelse skiller seg fra eksisterende 
elektrolytiske celler/prosesser ved at man kan med svaert 
lav spenning oppna n^dvendig h#y str0mtetthet pa store 
arealer uten at dette reduserer volumg j ennomstr0mning av 
den vaeske som skal behandles.' Det innebaerer ogsa at store 

20 behandlingsvolum kan behandles . kostnadsef fektivt . Volum- 
kapasiteten i den elektrolytiske cellen endres ikke i 
motsetning til andre elektrolytiske celler selv om avstand 
mellom anode, og katode reduseres fra for eksempel 5 cm til 
0,3mm i det den samme volum vaeskestr0m g&r gi ennom anode og 

25 katode uavhengig av innbyrdes avstand mellom disse. 



Den foreliggende oppfinnelsen skiller seg fra eksisterende 
anoder ved at bruk av trader i betydelig grad 0ker arealet 
til anoden i forhold til metallvekt og reell flate* Dermed 
30 reduseres ogs& edelraetallkostnadene betydelig samtidig som 
virkningsgraden pr* cm 2 areal 0kes. 

Den foreliggende oppfinnelse skiller seg fra eksisterende 
elektrolytiske celler/prosesser ved at man kan oppn& en 
35 stor strjzmtetthet, lavt energiforbruk med stor volumgjen- 
nomstreimning av vsske r siden avstanden mellom anoden og 
katoden kan vaere ned til 0 f 5 mm uten at dette reduserer 
kapasiteten til den elektrolytiske cellen, og ved at den 
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derved kan anvendes med den ione-ledningsevne som fore- 
finnes i ferskvann (overf latevann og grunnvann) 

Ved den foreliggende oppfinnelse kan man kombinere effekten 
5 av de ulike metaller. For eksempel kan en anodeduk av tan- 
tal ispedd enkelte trader av annet edelraetall fra platina- 
gruppen produsere hovedsaklig ozon, radikaler og hydrogen- 
peroksid, og svasrt lite hypokloritt og klordioksid. Dette 
fordi all str0mavgang vil foregS fra edelmetalltr&dene da 
10 tantal vil umiddelbart f& et isolerende oksidbegg. 

Den foreliggende oppfinnelse s killer seg fra eksisterende 
elektrolytiske celler/prosesser ved at den kan anvendes 
kostnadsef f ektivt til behandling av store volumer vaeske, 
15 herunder overf latevann ferskvann og grunnvann med den 

sammensetning det foreligger i store deler av verden i dag, 
selv med bade anode og katode av 216 L stal eller h0yere 
legert metal 1 uten at anoden oksideres eller tares opp. 

20 Dette kan begrunnes i at stort elektrodeareal med svaart 

lavt ef f ektf orbruk effektivt produserer npdvendig oksidant 
(o2on og radikaler) selv ved den gjennomsnittlige lednings- 
evne man f inner i grunnvann og overf la te-ferskvann. 

25 Den foreliggende oppfinnelse kjennetegnes ved at vaeske kan 
prosesseres gjennom anode og katode ved at et ledende 
materiale festes til anodeduk med god kontakt, og leder 
tildekkes av ikke-oksiderbart mateiriale for a beskytte mot 
kontakt med elektrolytt . Skilleduk i ikke ledende oksidant- 

30 bestandig materiale kan anbringes hvor nedvendig hvorpa 
katodeduk palegges, 

Anordningen if0lge oppfinnelsen skal forklares naarmere i 
den etterf0lgende beskrivelse under henvisning til de med- 
35 falgende figurer, hvori: 
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Figur 1 viser skjematisk et planriss av en anode og en 
katode av en vevd, strikket eller flettet duk festet til en 
god leder som er isolert. 

5 Figur 2 viser en anode av trader -festet til en god leder 
som er isolert. 
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Figur 3 viser en anode av folie som er festet til en god 
leder som er isolert. 



Figur 4 viser en anode av duk hvor leder av godt ledende 
materiale er spredd over den eksponerte anodeoverf late for 
a gi jevn stromf ordeling over et stort areal. Denne kan for 
eksempel dekkes med en tynn grovrutet skilleduk og legges 
15 pA en katode av tilsvarende utforming r hvorpS assamblyet 
rulles sammen for a oppna stort anode/katodeareal med lite 
voluiu for hoyeffektiv oksidantproduks jon med lavt 
energiforbruk og stor vseskegjennomstrgjmning . 

20 Figur 5 viser et tverrsnitt av en elektrolytisk celle med 
anode og katode av trad, flettet f vevd eller strikket duk 
med skilleduk mellom anode og katode for & hindre kortslut- 
ningskontakt. Vsske prosseseres ved at den f#res igjennom 
anoden og katoden slik at hydrogen ledes ut -fra katode og 

25 bort fra anode. 



Konstruksjonen som vises pi figur 5 ble benyttet i kontrol- 
lerte og verifiserte fors0k til behandling av simulert bal- 
lastvann fra skip bestaende sj0vann inneholdende bakterier, 

30 mikroorganismer r alger og sporer. Vannet ble med h#y foru- 
rensing f0rt gjennom cellen, som vist med pilene, 6n gang 
ved stromstyrke 100 A* Resultatene viste at 100% av samt- 
lige av de nevnte f orurensinger inklusiv sporer r ble 
destruert. En oppskalering basert p& fors0kene viser at det 

35 n0dvendige energif orbruket vil vasre 5 kWh for a behandle 
2S00 m3/h prosessvann med et anodeareal pa 2,5 m . 
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Tilsvarende ble koastruks jonen som vist i figur S.brukt til 
pavising av oksidantproduksjon i ferskvann. Med en anode/- 
katode-avstand 1 mm og en anode av edelmetallduk ble det p& 
en gjennomkjtfring produsert 0 r 5 ppm ozon. Oppskalerings- 
5 modeller viser at 2500 m 3 /h krever 87 kWh med et anodeareal 
pa 2,5 m 2 . 




Fors0ket ble gjentatt med anodeduk og katodeduk av 216 L 
stal. Pa en gjennomkj Bring ble det produsert 0 r 91 ppm ozon 
10 i drikkevannet med 80 V og 3 A. 

Figur 6 viser et tverrsnitt av en elektolytisk celle der 
folie eller tradduk tilf0res vaeske pa begge flatsider hvor- 
p£ vaeske ledes ut gjennom katoden pa hver side av anoden 
15 slik at hydrogen ikke kommer i kontakt med anoden eller inn 
i feltet mellom anode og katode. 

Denne elektrolytiske cellen ble anvendt til destruksjon av 
, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og PCB pa partikler i en 
20 sjovannslurry. Ved forsiktig inndosering i elektrolytt og 
rundsirkulering av blandingen i 20 minutt reduserte ble 
PAH-innholdet redusert med 99,6% og PCB med 76% av relativt 
h0ye konsentras j oner * 
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PATENT K R A Vo 



1- Konstruksjon av elektrode for anvendelse i en elektro- 
5 lytisk celle, og omfattende en anode og en katode av elek- 
trisk ledende materials, karakterisert 
v e d at anoden eller katoden, eller begge, omfatter et 
en trSdduk dannet av tr&der, hvor duken er gjennomstr0mbar 
for vaeske som skal behandles, og hvor duken/tradene er 
10 forankret til et rammeverk eller en leder av godt ledende 
materiale, hvor leder i seg selv er avisolert fra kontakt 
med elektrolytt med oksidantbestandig ikke-ledende 
materiale. 



15 2. Konstruksjon av elektrode i samsvar med krav 1, 

karakterisert ved at tradduken er dannet av 
enkelttrader som er raontert innbyrdes parallelle til 
rammen, eller ved enkelttrSder som er vevet, strikket eller 
flettet eller induks jonssveist til dannelse av nevnte duk. 

20 

3. Konstruksjon av elektrode i samsvar med krav 1-2 
karakterisert ved at hver enkel trad er 
festet til en rarame eller en leder av godt ledende materi- 
ale slik at elektrisk kontakt for jevn stromdistribus jon 

25 over eksponert elektrodeareal oppn&s, hvorpa ramme eller 
leder er isolert fra den vaeskeformige elektrolytt med et 
oksidantbestandig isolator/belegg. 

4. Konstruksjon i samsvar med krav 1-3, k a r a k - 
30 terisert ved at tradene i hver elektrode n&r 

de er lagt enkeltvis bar en innbyrdes avstand pa fra 100 
mikron til 5000 mikron, og n&r de er en vevd, strikket, 
induks jonssveist eller flettet til duk, har en luftapning 
pA fra 15 mikron ril 5000 mikron. 

35 

5. Konstruksjon i samsvar med et av de foregSende krav, 
karakterisert ved at anoden er dannet av 
tantalum, niobium, hafnium, zirkonium , platina, rhodium. 
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iridium, ruthenium, palladium, eller en legering av disse, 
eller av en komposisjon av de ulike ovenf orstaende metal- 
ler, eller at anode er laget av SS316 L stal eller et 
h0yere legert metall. 

5 

6. Konstruksjon i samsvar med et av de foregllende krav, 
karakterisert ved at anoden og katoden er 
innbyrdes adskilt av en oksidantbestandig grovrutet isoler- 
ende skilleduk eller membran mellom for £ hindre elektrisk 

10 kontakt mellom elektrodene. 

7. Konstruksjon i samsvar med et av de foregaende krav, 
karakterisert ved at anoden dannes av en 
folie og er innrettet til k anbringes i et kammer med 

15 katoden i trad eller vevd, strikket eller flettet duk, 

hvori vaeskestrem kan ledes irin pa begge sider av folie og 
ut gjennom katodeduk /katodetrader . 

8. Konstruksjon i samsvar med et av de foregiende krav, 

20 karakterisert ved at b&de anode og katode 
bestar ay kun plate i SS316L eller htfyere legert metall som 
er tett perforert ved fotokjemi. 

9. Konstruksjon i samsvar med krav et av de foreg&ende 

25 krav, karakterisert ved at platetykkelsen 
er fra 25 - 1000 mlkron og diameter av perforering fra 25 - 
2000 mikron. 

10. Fremgangsm&te til fremstilling av en elektrolytisk 
30 celle omfattende en anode og en katode av elektrisk 

ledehde materiale, karakterisert ved at 
anode eller katode eller begge, sammenstilles av trader med 
en gitt diametere hvori sammenstilling er trader enkeltvis 
eller vevd, strikket eller flettet og sammenfoyd til en god 
35 leder som fordeler jevn strom til det eksponerte trad/duk- 
areal og som i seg selv isoleres fra elektrolytt med oksi- 
dantbestandig isolator. 
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11. Fremgangsmate i san\9var med krav 10, Jcarakteri 
sert ved at tr&dene har en diameter p& fra 0,010 
mm til 5 mm. 



5 12. Fremgangsmate i samsvar med krav 10, k a r a k - 
terisert ved at det er anbringes en oksidant- 
bestandig tynn grovrutet skilleduk eller membran mellom 
anode og katode for a hindre kortslutningskontakt ved 
minimal anode / katode avstand ned til 0,3 mm. 

10 

13, Fremgangsmate i samsvar med krav 10, k a r a k - 
terisert ved at anode er en 0,015 mm til 0,300 
mm tykk folie av tantalum, niobium, hafnium, zirkonium , 
platina, rhodium, iridium, ruthenium, palladium, eller en 
15 legering av disse i et kammer, hvor katoden haf en dukform 
av trad eller vevd, strikket, induks jonsveist eller flettet 
form, og hvori va&skestrom kan ledes inn p& begge sider av 
folie og ut gjennom katodeduk/katodetrAder . 

20 14. Anvendelse av anode og katode iftflge de foreg&ende 

krav, i en elektrolysecelle, til frems tilling av oksidanter 
ved elektrolyse, for oksidering av organisk materiale i 
vaasker, samt organisk materiale pa partikler i vassker. 

25 15. Anvendelse av anode og katode ifalge de foreg&ende 

krav, i en elektrolysecelle, til fremstilling av oksidanter 
ved elektrolyse, for oksidering og destruksjon. av bakter- 
ier, sporer, imikroorganismer alger og virus i vaesker. 

30 16. Anvendelse av anode og katode if0lge de foreg&ende 

krav, i en elektrolysecelle, til fremstilling av oksidanter 
ved elektrolyse, til behandling av ferskvann og drikkevann. 

17. Anvendelse av anode og katode i f0lge de foregaende 
35 krav, i en elektrolysecelle, hvori forurenset vaeske/vann 
prosesseres gj ennom lys&pning i anode og/eller katode. 
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17. Anvendelse av anode og katode ifalge de foregaende 
krav, i en elektrolysecelle, til fremstilling av oksidanter 
ved elektrolyse, til destruksjon av virus, sporer og 
bakterier, samt mikroorganismer, alger og algecyster mindre 

5 enn 100 mikron i ballastvann fra skip. 

18. Anvendelse av anode og katode if0lge de foregaende 
krav, hvox vasken som behandles, fe»r den behandles ifslge 
oppfinnelsen, ledes igjennom en mekanisk patikkelutskiller 

10 for a f jerne alle partikler og organismer st0rre enn 
lysapning i elektroden . 
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Saimnendrag. 

Det omtales en anordning ved en elektrolytisk celle omfat- 
5 tende en anode og en katodekompogisjon og et overf latebe- 
legg av elektrisk ledende materiale, og den er kjennetegnet 
ved at anode eller katode eller begge er laget av trader 
eller duk av slike med diameter 0 f 010 mm til 5 nun i tr£d- 
ene hvor lysapning i duk er fra 0/015 mm 5 mm. En skilleduk 
10 i ikkeledende materiale sikrer full volumgjennomstremning 
gjennoni katode og' anode ved anode- katodeavstand ned til 0,3 
nun. En god leder er forbundet til eksponert elektrodeareal 
for a gi jevn str0mf ordeling og lederen er s& isolert fra 
elektrolytt. 



15 
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